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(57) Abstract 

The invention discloses the use as cosmetic product of 
cross-linked and at least 90 9b neutralised poly(2-acryIamido 
2-methylpropane sulphonic acid) polymers. They comprise in 
general? distributed randomly: a) 90 «o 99.9 wt.% of un.ts of 
general formula (1) in which X* represents a cat.on or a rn.xu.re 
of cations, at most 10 % mol of the cations X* can be protons H . 
b) 001 to 10 wt.% of cross-linking units derived from at least one 
monomer having at least two olefinic double-bonds; the weight 
proportions being defined with respect to the polymer tottl weight 
The invention concerns particularly their use as thickening and/or 
gelling agent in cosmetic and/or deimatological compositions. 
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U presente demande conceme .•utilisation comme produ^m '^P^^'SSS^ti ^StSSt 
sulfonique) reticules et neutralist a « . moms 90 % lb ""g^^^J^ de cationV au plus 10 % mol des cations X* 
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1 

UTILISATION EN COSMETIQUE D'UN POLY(ACIDE 2-ACRYLAMIDO 2- 
METHYLPROPANE SULFONIQUE) RETICULE ET NEUTRALISE A AU MOINS 90% 
ET COMPOSITIONS TOPIQUES LES CONTENANT 

5 La presente demande concerne I'utilisation comme produit cosmetique de polymeres 
reticules poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) neutralises a au moins 
90% et les compositions cosmetiques ou dermatologiques le contenant 

Les compositions cosmetiques ou dermatologiques presentent en general une 
0 viscosite elevee et sont pour la plupart formulees sous une forme liquide epaissie telle 
qu'un lait, une creme. un gel ou une pate. Ce type de presentation est tres appreciee 
par le consommateur ; il correspond le plus souvent a une preoccupation pratique pour 
le formulateur : faciliter la prise du produit hors de son conditionnement sans perte 
significative, limiter la diffusion du produit a la zone locale de traitement et pouvoir 
5 I'utiliser dans des quantites suffisantes pour obtenir I'effet cosmetique ou 
dermatologique recherche. 

Cet objectif est important pour les formulations telles que celles des produits pour le 
soin, I'hygiene ou le maquillage qui doivent bien s'etaler de facon homogene sur la 
10 surface locale a traiter ainsi que les compositions capillaires qui doivent bien s'etaler et 
se repartir de facon reguliere le long des fibres keratiniques et ne pas ruisseler sur le 
front, la nuque ou le visage ou dans les yeux. 

Pour satisfaire a ces conditions, on augmente la viscosite des compositions par I'ajout 
25 de polymeres epaississants et/ou gelifiants. 

On connalt dans I'etat de la technique des homopolymeres poly(acide 2-acrylamido 2- 
methylpropane sulfonique) comme les produits commerciaux COSMEDIA HSP1160 et 
RHEOTIK 8011 de la societe HENKEL. lis sont utilises comme agents epaississants 
30 etyou gelifiants dans de nombreuses formulations cosmetiques. Ces polymeres ne 
permettent pas d'obtenir des compositions stables et homogenes pouvant atteindre 
des viscosites elevees dans une large gamme de pH. lis conduisent le plus souvent a 
des gels fluides. heterogenes, filants et collants. 
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L'invention a pour objet I'utilisation comme orodui* . ... 
10 L'invention concerne en particulier leur utilisation comm- 
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b) de 0,01 a 10% en poids de motifs reticulants provenant d'au moins un monomere 
ayant au moins deux doubles-liaisons olefiniques ; les proportions en poids etant 
definis par rapport au poids total du polymere. 

5 De fa<?on preferentielle, les polymeres de Invention comportent un nombre de motifs 
de formule (1) dans une quantite suffisamment elevee pour obtenir des particules de 
polymere dont le volume hydrodynamique en solution d'eau presente un rayon allant 
de 10 a 500 nm et dont la distribution est homogene et unimodale. 

10 Les polymeres selon invention plus particulierement preferes comprennent de 98 a 
99,5 % en poids de motifs de formule (1) et de 0,2 a 2 % en poids de motifs 
reticulants. 

X* represente un cation ou un melange de cations choisis en particulier parmi un 
15 proton, un cation de metal alcalin, un cation equivalent de celui d'un metal alcalino- 
terreux ou I'ion ammonium. 

Plus particulierement, 90 a 100% mole des cations sont des cations NH/ et 0 a 10% 
mole sont des protons (H*). 

20 

Les monomeres de reticulation ayant au moins deux doubles-liaisons olefiniques sont 
choisis par exemple parmi le dipropyleneglycol-diallylether, les polyglycol-diallylethers, 
le triethyleneglycol-divinylether, Thydroquinone-diallyl-ether, le tetrallyl-oxethanoyle ou 
d'autres allyl ou vinylethers alcools polyfonctionnels, le diacrylate de tetraethylene- 
25 glycol, la triallylamine, le trimethylolpropane-diallylether, le methylen-bis-acrylamide ou 
le divinylbenzene. 

Les monomeres de reticulation ayant au moins deux doubles-liaisons olefiniques sont 
plus particulierement choisis parmi ceux repondant a la formule generale (2) suivante : 
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Le volume hydrodynamique v h est determine par la formule suivante 

v„ = M/N A x (V 2 +dV,) 



avec : 



M designant la masse en grammes de la macromo.ecule non-dissoute ; 

N A designant le nombre d'Avogadro ; 

V, designant le volume specifique du solvant ; 

V 2 designant le volume specifique de la macromolecule • 

d la masse en grammes du solvant qui est associe avec 1 gramme de macromo.ecule 
non-dissoute. 
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Si la particule hydrodynamique est spherique, il est alors facile de calculer a partir du 
volume hydrodynamique le rayon hydrodynamique par la formule : 

v h = 4nR 3 /3 
avec R designant le rayon dynamique. 



Les cas oil les particules hydrodynamiques sont des spheres parfaites sont 
extremement rares. La majorite des polymeres synthetiques impliquent des structures 
10 compactees ou des ellipsoides a haute excentricite. Dans ce cas, la determination du 
rayon s'effectue sur une sphere qui est equivalente d'un point de vue frottement a la 
forme de la particule consideree. 

En regie generate, on travaille sur des distributions de poids moleculaire et done sur 
15 des distributions de rayon et de volume hydrodynamique. Pour les systemes 
polydisperses, on doit calculer la distribution des coefficients de diffusion. De cette 
distribution , on en deduit les resultats relatifs a la distribution radiale et a la distribution 
des volumes hydrodynamiques. 

20 Les volumes hydrodynamiques des polymeres de I'invention sont en particulier 
determines par diffusion de la lumiere dynamique a partir des coefficients de diffusion 
D selon STOKES-EINSTEIN de formule : D = kTTBriTiR ou k est la constante de 
Boltzmann, T la temperature absolue en degres Kelvin, t\ est la viscosite du solvant 
(eau) et R est le rayon hydrodynamique. 

25 

Ces coefficients de diffusion D sont mesures selon la methode de caracterisation d'un 
melange de polymeres par diffusion au LASER decrite dans les references suivantes : 

(1) Pecora, R ; Dynamic Light Scattering ; Plenium Press. New York. 1976 ; 
30 (2) Chu, B ; Dynamic Light Scattering ; Academic Press, New York, 1994 ; 

(3) Schmitz. KS ; Introduction to Dynamic Light Scattering ; Academic Press. New 
York, 1990 ; 

(4) Provincher S.W. ; Comp. Phys., 27, 213. 1982 ; 

(5) Provincher S.W. ; Comp. Phys., 27, 229. 1982 ; 
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(8) CHI WU el al . Macromotecules. 1995, 28,4914-191 9. 

5 

Les polymeres particulierement preferes sont ™v n r • . 
suivantes: PreParat '° n COmprenant «*. etapes 
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Les poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticules, pratiquement ou 
totalement neutralises sont presents dans les compositions cosmetiques ou 
dermatologiques de I'invention dans des concentrations allant preferentiellement de 
5 0,01 a 20% en poids par rapport au poids total de la composition et plus 
preferentiellement de 0,1 a 10% en poids. 

Les compositions de I'invention contiennent un milieu cosmetiquement ou 
dermatologiquement acceptable, c'est-a-dire un milieu compatible avec toutes les 
10 matieres keratiniques telles que la peau, les ongles, les muqueuses et les cheveux ou 
toute autre zone cutanee du corps. 

Les compositions contiennent de preference un milieu aqueux cosmetiquement et/ou 
dermatologiquement acceptable. Elles presentent un pH pouvant aller de preference 
15 de 1 a 1 3 et plus preferentiellement de 2 a 12. 

Le milieu cosmetiquement et/ou dermatologiquement acceptable des compositions 
selon I'invention est plus particulierement constitue d'eau et eventuellement de 
solvants organiques cosmetiquement et/ou dermatologiquement acceptables. 

20 

Les solvants organiques peuvent representer de 5 % a 98 % du poids total de la 
composition, lis peuvent etre choisis dans le groupe constitue par les solvants 
organiques hydrophiles, les solvants organiques lipophiles, les solvants amphiphiles ou 
leurs melanges. 

25 

Parmi les solvants organiques hydrophiles, on peut citer par exemple des mono- 
alcools inferieurs lineaires ou ramifies ayant de 1 a 8 atomes de carbone comme 
I'ethanol, le propanol, le butanol, I'isopropanol, I'isobutanol ; des polyethylene glycols 
ayant de 6 a 80 oxydes d'ethylene ; des polyols tels que le propylene glycol, le 
30 butylene glycol, le glycerol, le sorbitol ; les mono- ou di-alkyle d'isosorbide dont les 
groupements alkyle ont de 1 a 5 atomes de carbone comme le dimethyl isosorbide ; 
les ethers de glycol comme le diethylene glycol mono-methyl ou mono-ethyl ether et 
les ethers de propylene glycol comme le dipropylene glycol methyl ether. 
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De facon connue, toutes les compositions de Invention peuvent contenir des 
adjuvants habituels dans les domaines cosmetique et dermatologique, d'autres 
gelifiants et/ou epaississants classiques ; des polymeres ; des emulsionnants ; des 
tensio-actifs ; des agents hydratants ; des emollients ; des filtres solaires ; des actifs 

5 hydropses ou lipophiles comme des ceramides ; des agents anti-radicaux libres ; des 
repulsifs pour insectes ; des agents amincissants ; des bactericides ; des sequestrants 
; des antipelliculaires ; des antioxydants ; des conservateurs ; des agents alcanisants 
ou acidifiants ; des parfums ; des charges ; des matieres colorantes. Les quantites de 
ces differents adjuvants sont celles classiquement utilisees dans les domaines 

10 consideres. 

Bien entendu. I'homme de Part veillera a choisir le ou les eventuels composes a ajouter 
a la composition selon Invention de maniere telle que les proprietes avantageuses 
attachees intrinsequement a la composition conforme a Invention ne soient pas. ou 
1 5 substantiellement pas , alterees par I'addition envisagee. 

Les compositions selon ('invention peuvent se presenter sous toutes les formes 
appropriees pour une application topique. notamment sous forme de solutions du type 
lotion ou serum ; sous forme de gels aqueux ; sous forme d'emulsions obtenues par 
20 dispersion d'une phase grasse dans une phase aqueuse (H/E) ou inversement (E/H). 
de consistance liquide. semi-liquide ou solide telles que des laits. des cremes plus ou 
moins onctueuses, des pates. Ces compositions sont preparees selon les methodes 
usuelles. 

25 Les compositions selon Tinvention peuvent etre utilisees comme produits rinces ou 
comme produits non-rinces capillaires notamment pour le lavage, le soin. le 
conditionnement, le maintien de la coiffure ou la mise en forme des fibres keratiniques 
telles que les cheveux. 

30 Elles peuvent etre des produits de coiffage tels que des lotions de mise en piis. des 
lotions pour le brushing, des compositions de fixation et de coiffage. Les lotions 
peuvent etre conditionnees sous diverses formes notamment dans des vaporisateurs, 
des flacons pompes ou dans des recipients aerosols af.n d'assurer une application de 
la composition sous forme vaporisee ou sous forme de mousse. De telles formes de 
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15 

Les peuve „, 6ga , emem consisto ^ ^ p ^ ra(jora 

des savons ou des pains de nettoyage. 
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20 sombucco-dentairete, que des pS.es dentifrices, des bains deboucbe. 

Les compositions peuvent e«re des p,odui,s pou, ,e maquitlage ,e,s que des cremes 
Pour ie v,sa 9 e. des .onds de ,ei„, des mascaras, des eve-,i n e r , des mugas a Js 

25 LT ?' ^ " Pr ° CM4 * '~ -^erapeutique 
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Las examples suivants tt.us.ren. finvartion sans presenter un caractere «„*. 
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EXEMPLE DE PREPARATION A 

Dans un ballon de 5 litres muni d'un agitateur, d'un refrigerant a reflux, d'un 
thermometre et d'un dispositif de conduite pour I'azote et pour I'ammoniaque, on 
5 introduit 2006,2 g de tertio-butanol puis 340,0 g d'acide 2-acrylamido 2-methylpropane 
sulfonique que I'on disperse dans la solution sous forte agitation. Apres 30 minutes, on 
ajoute rammoniaque par le conduit superieur du ballon et on maintient le melange 
reactionnel pendant 30 minutes a temperature ambiante jusqu'a I'obtention d'un pH de 
Tordre de 6-6,5. On introduit ensuite 32,0 g d'une solution de trimethylolpropane 

10 triacrylate a 25% dans le tertio-butanol et on chauffe jusqu'a 60°C tandis que le milieu 
reactionnel est simultanement rendu inerte par apport de I'azote dans le ballon. Une 
fois cette temperature atteinte, on ajoute du dilauroylperoxyde. La reaction se 
declenche aussitot, ce qui se traduit par une montee de temperature et par une 
precipitation du polymerisat. 15 minutes apres le debut de la polymerisation, on 

15 introduit un courant d'azote. 30 minutes apres I'ajout de I'amorceur, la temperature du 
milieu reactionnel atteint un maximum de 65-70°C. 30 minutes apres avoir atteint cette 
temperature, on chauffe au reflux et on maintient dans ces conditions pendant 2 
heures. On observe au cours de la reaction la formation d'une pate epaisse. On 
refroidit jusqu'a la temperature ambiante et on filtre le produit obtenu. La pate 

20 recuperee est ensuite sechee sous vide a 60-70°C pendant 24 heures. On obtient 391 
g de poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticule et neutralise, ayant 
viscosite mesuree au viscosimetre BROOKFIELD. mobile 4, a une vitesse de rotation 
de 100 tours/minutes dans une solution d'eau a 2 % et a 25 °C allant de 15000 cps a 
35.000 cps. La viscosite du polymere sera choisie et controlee selon des moyens 

25 classiques en fonction de I'application cosmetique envisagee. 

Le rayon hydrodynamique du polymere obtenu dans une solution aqueuse determine 
par diffusion de la lumiere dynamique est de 440 nm. 

30 EXEMPLE DE PREPARATION B 

Dans un ballon de 5 litres muni d'un agitateur, d'un refrigerant a reflux, d'un 
thermometre et d'un dispositif de conduite pour I'azote et pour I'ammoniaque, on 
introduit 2006,2 g de tertio-butanol puis 340,0 g d'acide 2-acrylamido 2-methylpropane 
35 sulfonique que I'on disperse dans la solution sous forte agitation. Apres 30 minutes, on 
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ajoute I'ammoniaque par le conduit superieur du h a .m . 

r^onne, pendan, 30 mhutes a tem ^ re a " " main " en ' * ^ 

de e-6,5. On irtrodufl ^1,^ 7 ,enli0 " "* 

. » - „ tertto . bula r e ;: jr^jrr"" 

5 reactions es, ™«„ rendu ^ B ° ° **> "» «• "*u 

» - — e a«^. on ^rXCr.rr * 
"den*, auasHO,. ae qul se «, par une monfee ^ ^ rat 56 

10 n*u r.aaflenne, altei n, un ma „ mum de l^*J£~"- " * 
lemparalure. on ehauffe au reflux P altein ' celte 

— . on edserve nZZZZZZT, T 2 

recuperee est ensuile sechee sous vide a (SO^OX ne ri ,Z " * 

una viscose nresuree au viscose BROOKFIELO LIL 4 ^ 
~ » —as pans una se,uflen ,au 1 ~ ^ ~ 2 

BffiHELEl: Shampooing 

- Lauryl ether sulfate de Sodium 

vendu sous le nom d'EMPICOL ESB3/FL ^ ° MA 

par la Societe ALBRIGHT ET WILSON 

- ftMMb 2-aorylamido 2-ma.hylprapana suflanipue, reflate el 1 5 g MA 
nau,ra„sa par da Camman,a q ua prepare salan b proeede da 

I axampla da preparation B de viseosite da I'ardre da 7.000 aps 
dans une.solution d'eau a 2% et a 25'C 

- Acide citrique 

-Eau . 3 9 

pHajustea4.8(NaOH) qsp 10£)g 
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Ce shampooing se presente sous ('aspect d'un liquide translucide epaissi. II possede 
de bonnes proprietes moussantes. 

EXEMPLE 2 : Shampooing 

- Lauryl ether sulfate de triethanolamine 

- Lauryl ether sulfate de monoethanolamine 

- Poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticule et 
neutralise par de I'ammoniaque, prepare selon le procede de 
I'exemple de preparation B de viscosite de I'ordre de 7.000 cps 
dans une solution d'eau a 2% et a 25°C 

- Hydroxyethylcellulose reticulee par Pepichlorhydrine 
et quaternisee par la triethanolamine 

- Eau PH ajuste a 7,8 (NaOH) qsp 



5 g MA 
5 g MA 
1,0 g MA 



0.1 g 
100 g 



Ce shampooing se presente sous I'aspect d'un liquide translucide epaissi. II possede 
de bonnes proprietes moussantes. 

EXEMPLE 3 : Gel de coiffage 

- Copolymere vinylpyrrolidone/dimethylamino 
ethylmethacrylate vendu sous le nom 

COPOLYMER 845 par la societe ISP 1 9 MA 

- Poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticule 1 ,0 g MA 
et neutralise par de Tammoniaque prepare selon le procede 

de I'exemple de preparation A de viscosite de I'ordre de 15.600 cps 
dans une solution d'eau a 2% et a 25°C 

- Amino-2 methyl-2 propanol-1 (AMP) pH ajuste a 7,5 qs 

- Ethanol absolu 8 ' 7 9 

- Parfum, conservateur, colorant qs 

- Eau demineralisee ^ S P 100 9 



On obtient un gel stable, epais, transparent, onctueux et homogene. 
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I*IMPLE4 : Ge , transparent solaire 

-Glycerol . 

- Po.y(acide 2-acrylamido 2-methylpropane su.fonique) reticule 
et neutralise par de Tammoniaque prepare selon ,e precede de 
I exemple de preparation A de viscosite de I'ordre de 16.000 cps 
dans une solution d'eau a 2% et a 25°C 

- Acide benzene-l^-diO-methylidene-IO-camphosulfonique)] 6 g 
en solution aqueuse a 33% 

10 - Propyleneglycoi 

• Eau demineralisee sterilisee 

70 g 

PH = 1.7 y 
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4g 

1,0 g MA 
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On obtient un gel stable, epais, transparent, onctueux et homogene. 
EXEMPLE5 : Gel transparent anti-moustiques 

- Glycerol 

_ - PoWadde 2-acryiamido 2- m6t h ylpra pa„e sulronigue, reticle 0.8 g MA 
20 ^ par derammoniaque. prepare seion ,e precede 

de I'exemple de prepared A de viscosite de i'ordre de 16 .000 cps 
dans une solution d'eau a 2% et a 25°C 



25 



- N-butyl, N-acetyl aminopropionate d'ethyle 

- N.N diethyl-M- toluamide 9 

2q 

- Propyleneglycoi 9 

18 n 

- Ethanol a 96° 

23 o 

- Eau demineralisee sterilisee 

PH = 3.95 19 ' 29 



30 On obtient un gel stable, epais, transparent, onctueux et homogene. 
IXIMPLE6 : Gel douche 



- Po.y(acide 2-acry,amido 2-methy.propane su.fonique) reticule et 1 2 g MA 
35 neutralise par de Tammoniaque. prepare selon le precede de 



10 



15 



20 
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I'exemple de preparation A de viscosite de I'ordre de 16.000 cps 
dans une solution d'eau a 2% et a 25X 

- Myristyl glycol de suit hydrogene 1 9 

- Sel de sodium du p-hydroxybenzoate de methyle 0,215 g 

- Sel disodique de I'acide ethylene diamine tetraacetique 0,26 g 

4 a 

- Glycerol M 

- Copolymere chlorure de dimethyl diallyl ammonium/ 

acrylamide 50/50 en solution aqueuse a 8% °. 5 9 

- Dimethylol-1.3 dimethyl-5,5 hydantoTne en solution 
aqueuse de 55% 0,172 g 

- Lauryl ether sulfate de sodium a 2,2 moles d'oxyde Methylene 10 g 

- Lauryl sulfate de triethanolamine en solution aqueuse a 40% 25 g 

- Cocoylbetaine en solution aqueuse a 32% 5 9 
-Parfum 0 ' 15g 

- NaOH 9S pH7,5 

- Eau demineralisee sterilisee qsp 100 9 

On obtient un gel douche stable, transparent, onctueux et homogene et ayant de 
bonnes proprietes moussantes. 

EXEMPLE 7 : Gel douche 



- Poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticule et 1 .2 g MA 
neutralise par de I'ammoniaque. prepare selon le precede de 

25 I'exemple de preparation B de viscosite de I'ordre de 7.000 cps 
dans une solution d'eau a 2% et a 25"C 

- Myristyl glycol de suif hydrogene 1 9 

- Sel de sodium du p-hydroxybenzoate de methyle 0,215 g 

- Sel disodique de I'acide ethylene diamine tetraacetique 0,26 g 

4 q 

30 - Glycerol 

- Copolymere chlorure de dimethyl diallyl ammonium/ 

acrylamide 50/50 en solution aqueuse a 8% 0,5 g 

- Dimethylol-1.3 dimethyl-5,5 hydantoi'ne en solution 

aqueuse de 55% °' 1729 
35 - Lauryl ether sulfate de sodium a 2,2 moles d'oxyde d'ethylene 1 0 g 
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- Laury, su,fate de triethano.amine en solul agueuse 4 40% 2g 

-Cocoylbetaine en solution aqueusea 32% 9 

- Parfum 5 9 

-HCI °.15g 
c qs PH5.5 

& * Eau demineralisee sterilisee aso 

w p 100 g 

On obtient un gel douche stable, transparent onctueux p. h • 

bonnes proprietes moussantes. m ° 9ene et ^ de 

10 I2CEMPLE8: Baindebouche 



15 



- Po. y( acide 2-acry.amido 2-me.hylpropane sulfonigue, reticu.e et 

exemple de preparation A de viscosite de ,'ordre de 16.000 ops 
dans une solution d'eau a 2% et a 25°C 

- P-hydroxybenzoate de methyle 

-Glycerol °- 1 9 

- Mono-laurate de sorbitane oxyethylene a 5 9 
20 moles d'oxyde d'etbylene 

20 - Lauryl sulfate de sodium en poudre °' 4 9 

- Fluorure de sodium 0,25 9 

- Ethanol a 96° 0,05 9 

- Parfum 5 9 

-NaOH 18 9 

ok c -i. • qs PH7.5 

25 -Eaudemmeralisee sterilisee 

qsp 

On obtient un liquide stable, transparent et homogene. 
^MPLE9: Baindebouche 



0.1 g MA 



100 g 



30 



35 



- PC (ac,de 2-acry.amido 2-methy,p r0 pane sulfonigue) reticule et 
neutral.se par de I'ammoniaque, prepare se.on ,e precede de 
exemple de preparation A de viscosite de I'ordre de 16.000 cps 

dans une solution d'eau a 2% et a 25°C 

- P-hydroxybenzoate de methyle 



0.1 g MA 



0,1 g 
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- Glycerol 

- Mono-laurate de sorbitane oxyethylene a 20 moles 
d'oxyde d'ethylene 

- Lauryl sulfate de sodium en poudre 

- Fluorure de sodium 

- Ethanol a 96° 

- Parfum 
-HCI 

- Eau demineralisee sterilisee 



qs pH 5 
qsp 



On obtient un liquide stable, transparent et homogene. 



EXEMPLE 10 



Gel rafralchissant hydratant 
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5g 
0,4 g 

0,25 g 
0,05 g 
5g 
18g 

100 g 



- Poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticule et 
neutralise par de I'ammoniaque, prepare selon le precede de 
I'exemple de preparation B de viscosite de I'ordre de 7.000 cps 
dans une solution d'eau a 2% et a 25°C 

- Glycerine 

- Alcool ethylique a 96° dans I'eau 

- Eau demineralisee sterilisee qsp 

pH4.8 

On obtient un gel transparent, stable et homogene. 

EXEMPLE 11 : Creme de soin (emulsion huile-dans-eau) 



1,5 g MA 



39 
20 g 
100 g 



Phase grasse 

- Monostearate de sorbitan a 20 moles d'oxyde d'ethylene 
30 - Stearate de glycerol 

- Acide stearique 

- Triethanolamine 

- Alcool cetylique 

- Huile de tournesol 
35 - Cyclomethicone 



19 

2g 
1,4 g 
0.7 g 
0.5 g 
15g 
5g 
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Phase aqueuse 

■ PoWadd. 2-acry,amida 2.ma,hylprapa„a sulfoniqua) raticula a, 1 2 g MA 
nau.ral.sa par da I'ammaniaqua. prapara saicn ,a procada ' 
5 da raxamp,a da praparafon B da viscosHa da rordra da 7.000 cp S 
dans une solution d"eau a 2% et a 25°C 

- Glycerine 

5 o 

- Conservateur a 

- Parfum 0<25 9 

10 -Eaudemineralisee sterilisee Q<5n °' 159 

PH6.5 W 100 9 

On obtient une creme lisse, blanche et brillante. 

15 ipPLEl2: Laithydratant (emulsion hui,e-dans-e au , 

Phase grasse 

■ Composition autoemulsionnable vendue sous le 
nom MONTANOV 68 par la societe SEPPIC 

- Huile de jojoba ' 5 9 

20 - Huile de mars 3 9 

13g 

Phase aqueuse 

- Po.y(acide 2-acrylamido 2-methy,propane su.fonique) reticule et o 1 g MA 
neutralise par de Tammoniaque. prepare selon le precede de 

('example de preparation A de viscosite de Pordre de 16.000 cps 
dans une solution deau a 2% et a 25°C 

- Glycerine 

- Conservateur 5 9 

qs 

- Eau demineralisee sterilisee a « n 

in .. qp 100 g 

30 pH 6,0 y 

Ce lait s'applique facilement sur le visaae Pt io ^ 

doux a rapptcafen. " S * ** P ' US <-*»*— * 
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EXEMPLE 13 : 

Phase grasse 
- Huile de jojoba 
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Creme nettoyante visage et corps 
(emulsion huile-dans-eau) 



20 g 



10 



15 



Phase aqueuse 

- Poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticule et 
neutralise par de I'ammoniaque, prepare selon le procede de 
I'exemple de preparation B de viscosite de I'ordre de 7.000 cps 
dans une solution d'eau a 2 % et a 25°C 

- Alkyl(C 8 /C 10 /C 12 /C 14 /C l6 ;29/37/23/9/2)polyglucoside-1 ,4 

- Glycerine 

- Conservateur Q s 

- Eau demineralisee sterilisee qsp pH 5 



On obtient une creme lisse, onctueuse, brillante et moussante. 



2 g MA 



6g 
5g 

100 g 



20 



EXEMPLE 14 : 



Gel-creme contour des yeux 
(emulsion huile-dans-eau) 



25 



Phase grasse 

- PEG-20 stearate 

- Alcool cetylique 

- Glyceryl stearate 

- Cyclomethicone 



1.65 g 
1.05 g 
0,3 g 

6g 



Phase aqueuse 

- Poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticule 1,5 g MA 
30 et neutralise par de Tammoniaque, prepare selon le procede de 

I'exemple de preparation B de viscosite de I'ordre de 7.000 cps 
dans une solution d'eau a 2% et a 25°C 

- Glycerine ^ 9 

- Conservateur 9 s 

35 - Eau distillee W 100 9 



- WO 98/00094 

pH5 



20 



PCIYFR97/01098 



On obtient une creme gelif.ee. legerement translucide. bnllante e, no.ogene. 

5 EXEMPLEJ5: Creme hydratante 

(emulsion huile-dans-eau) 

Phase grasse 

- Polysorbate 60 

10 -Alcoolstearique 0,8 9 

- Glyceryl stearate (AND) PEG100 stearate ^ ° 
■ Polyisobutene hydrogene 1,0 9 

- Parfum 10 9 

0,3 g 

15 Phase aqueuse 

- Poly(ac ide 2 -acry,amido 2-methy,propane sulfoniquejreticule et 1 0 g MA 
neutra„se par de fammoniaque, prepare selon le precede de 

lexemple de preparation A de viscosite de I'ordre de 16.000 ops 
dans une solution d'eau a 2% et a 25°C 
20 - Glycerine 

- Conservateur 9 

- Eau distillee 



25 



30 



^ 100 g 

ESSAIS COM pARATIFc; 

O. en* raspec, m acros ropiqU e de compel „, ^ rmvemm 

°rare ae 16.000 cps dans une solution d'eau a 2% et a 25'C. 
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On fait varier dans chaque type de composition la concentration en polymere 
epaississant ainsi que le pH de 2 a 7. 

Les compositions du type (1) et du type (2) ont comme formulation : 

5 

COMPOSITION (1) 

- Poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticule et 0,5-2 g MA 
neutralise par de I'ammoniaque, prepare selon le procede de 

10 I'exemple de preparation A de viscosite de I'ordre de 16.000 cps 
dans une solution d'eau a 2% et a 25°C 

- Eau distillee qs pH 2 a 7 100 g 

COMPOSITION (2) 

15 

- Poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) 0,5-11 g MA 
non-reticule et neutralise par de la triethanolamine 

vendu sous le nom COSMEDIA HSP1 160 

- Eau distillee qs pH 2 a 7 100;g 

20 

On obtient avec les compositions (1), des gels ou des cremes, plus ou moins epaissts, 
stables, homogenes, non-collants et non-filants. 

On obtient avec les compositions (2), des gels fluides, instables, heterogenes, 
25 poisseux, filants et collants meme a des concentrations elevees en polymere 
epaississant (11% en matiere active). 
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REVENDICATIONS 

s 2-acrylamido , 

des compositions cosmeti- 
zes et neutralises a aTmoins 90% 2 - acr >" ani ' d ° 2-methylpropane sulfonique) reti- 

10 3. Utilisation selon la revendication 1 ou 2 carartP..-;^ M . . • 

acrylamido 2-methylpropane sulfonique) *t£2? P ? , ' 6 fa * QUe les 2- 
prennent. distribues de facon aleSe } "eutrahses a au moins 90% com- 

a) de 90 a 99.9o/„ en poidsde motifs de formu.e generate (1) suivante • 

/ \ 7 / 
CH 



15 



A, 

O NH- 



r 

C CH, S0 3 X* 

CH 3 



(D 



par rapport au poids total du poiyS. °' e " n,ques : les P™P«ions en pods atant datinis 
sente pa ,a y o„ a „an, da S^KSS?^^ 

35 danTKr^) KxTsr^ reVend ' Ca,i0nS 3 3 * Ca ' a =^ p- - « *- 

D I 



40 



H ? C 



>c o. 



CH; 



"CH, 



- CH > (2) 
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dans laquelle R t designe un atome d'hydrogene ou un alkyle en C1-C4. 

8. Utilisation seton Tune quelconque des revendications 3 a 7, caracterisee par le fait que 
5 le poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) est reticule par le trimethylol pro- 
pane triacrylate. 

9. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 3 a 8, caracterisee par le fait que 
les polymeres de formule (1) presentent une viscosite mesuree au viscosimetre 

10 BROOKFIELD, mobile 4, vitesse 100 tours/minute, dans une solution d'eau a 2 % et a 25 
°C, superieure ou egale a 1000 cps. 

10. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 3 a 9, caracterisee par le fait 
que les polymeres de formule (1) presentent une viscosite mesuree au viscosimetre 

15 BROOKFIELD, mobile 4, vitesse 100 tours/minute, dans une solution d'eau a 2 % et a 25 
°C allant de 5000 a 40000 cps et plus particulierement de 6500 a 35000 cps. 

11. Composition cosmetique ou dermatologique, caracterisee par le fait qu'elle contient 
dans un milieu cosmetiquement acceptable au moins un poly(acide 2-acrylamido 2- 

20 methylpropane sulfonique) reticule et neutralise a au moins 90%. 

12. Composition selon la revendication 11, caracterisee par le fait que le poly(acide 2- 
acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticule comprend, distribues de faq:on aleatoire : 

25 a) de 90 a 99,9% en poids de motifs de formule generate (1 ) suivante : 

CH 

! CH 3 

//\ ! 

. O NH C CH 2 S0 3 'X* (1) 

CH 3 



30 



dans laquelle X* designe un cation ou un melange de cations, au plus 10% mol des ca- 
tions X* pouvant etre des protons hf ; 

b) de 0,01 a 10% en poids de motifs reticulars provenant d'au moins un monomere 
ayant au moins deux doubles-liaisons olefiniques ; les proportions en poids etant definis 
par rapport au poids total du polymere. 

35 13. Composition selon la revendication 12. caracterisee par le fait que le poly(acide 2- 
acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticule comporte un nombre de motifs de for- 
mule (1) dans une quantite suffisamment elevee pour obtenir des particules de polymere 
dont le volume hydrodynamique en solution d'eau presente un rayon allant de 10 a 500 
nm et dont la distribution est homogene et unimodale. 

40 

14. Composition selon la revendication 12 ou 13, caracterisee par le fait que le poly(acide 
2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticule comporte de 98 a 99,5 % en poids de 
motifs de formule (1) et de 0,2 a 2 % en poids de motifs reticulants. 

45 15. Composition selon Tune quelconque des revendications 11 a 14, caracterisee par le 
fait que dans la formule (1) le cation X* est NH/ . 
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10 



15 



20 



25 




•CH, CH, (2 ) 



- 1 3 



dans laquelle R, designe hydrogene ou un alkyle en C,-C, 

fait £^ 1^ 16. earache p ar le 

thylol propane triacrylate. ™thylpropane sulfonique) est reticule par le trime- 

fait £~ indications 11 a 17. caracterisee par ,e 

cosite mesuree au ^S£^ i^S^V^ W) ^ 
25 »C superieure ou egale a 1 000 C p S °° KF,ELD dans un * solution d'eau a 2 % et a 

M p'eTpo!^ revendicatlons 11 a 18, caracterisee par ,e 

cosite mesuree au yiSSSS^^ST MqUe) pr * sente une ™ 

a.,nt de 5000 a 40000 cps et plfpSfre^ 2 % - * * "C 

£ indications 11 a 19. carac.ens.e par ,e 

dans des concentration a«an? 5liS2S2S7 n^T* est P^t'dans 

Poids tota, de ,a composition et K^ES^" ^ au 

fait sesski :z s:xrr:: 11 * 2o - ca ~ - , e 

ou huileux ; d'emulsion de consTstance E n ? type I ,0tl0n ou s ^m ; de gel aqueux 
dispersion d'une phase grasse dan ^u5 nL Sem, - |,c > u,de du 'ait. obtenue par 
(eau/huile) ; de suspensions ^ ^S^^^L^T^ (h 1! ,e/eau > ou "vehement 
du type creme. gel ; de pain solide cons.stance molle, semi-solide ou solide 

5 SSKSSS X^x^ " "1. caracterisee par ,e 

table. aqueux c °smet.quement et/ou dermatologiquement accep- 

aLt ST? J? S6,0n ' a reVendication 22, caracterisee par ,e fait qu'el.e presente un P H 

q 2 ue?e°Su i Z S :^^ 11 a 23. caracterisee en ce 

ou d'eau et au moins^ om^°ST 8n ? Crep!ab,e 651 COnstitu * d ' eau 

vants organiques hydropses les sE ! S ' danS le groupe constittj e Par les sol- 
ou leurs melanges. ' S °' VantS or 9 an 'd^s l.pophiles. les solvants amphiphNes 

polyene glycols ^^Z^^'^ 
FEUILLE DE REM PLACEMENT (REGLE 26) 
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bitol et ses derives, les di- aikyles d'isosorbide, les ethers de glycol et les ethers de pro- 
pylene glycol, les esters gras. 

26. Composition selon la revendication 24 ou 25, caracterisee en ce que le ou les sol- 
5 vants organiques represented de 5 % a 98 % du poids total de la composition. 

27. Composition selon Tune quelconque des revendications 11 a 26, caracterisee en ce 
qu'elle comprend en plus au moins une phase grasse. 

10 28. Composition selon Tune quelconque des revendications 11 a 27, caracterisee en ce 
que la phase grasse represente de 0 a 50% du poids total de la composition. 

29. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 1 a 28, caracterisee par le 
fait qu'elle contient en plus au moins un additif choisi dans le groupe constitue par les ge- 

15 lifiants et/ou epaississants classiques aqueux ou lipophiles ; des actifs hydrophiles ou li- 
pophiles ; des conservateurs ;des antioxydants ; des parfums ; des emulsionnants ; des 
agents hydratants ; des emollients ; des sequestrants ; des tensio-actifs ; des polymeres ; 
des agents alcanisants ou acidifiants ; des charges ; des agents anti-radicaux libres ; des 
ceramides ; des filtres solaires ; des repulsifs pour insectes; des agents amincissants ; 

20 des matieres colorantes ; des bactericides ; des antipelliculaires. 

30. Composition selon Tune quelconque des revendications 11 a 29, caracterisee par le 
fait qu'elle est utilisee comme produit capillaire rince ou non-rince pour le lavage, le soin, 
le conditionnement, le maintien de fa coiffure ou la mise en forme des cheveux. 

25 

31. Composition selon Tune quelconque des revendications 11 a 29, caracterisee par le 
fait qu'elle est utilisee comme produit de soin et/ou d'hygiene. 

32. Composition selon Tune quelconque des revendications 11 a 29, caracterisee par le 
30 fait qu'elle est utilisee comme produit de maquillage. 

33. Composition selon Tune quelconque des revendications 11 a 29, caracterisee par le 
fait qu'elle est utilisee comme produit antisolaire. 

35 34. Composition selon I'une quelconque des revendications 11 a 29, caracterisee par le 
fait qu'elle est utilisee comme produit de soin bucco-dentaire. 

35 p r ocede de traitement non-therapeutique cosmetique de la peau, du cuir chevelu, des 
cheveux, des cils, des sourcils, des ongles ou des muqueuses, caracterise par le fait 
40 qu'on applique sur le support une composition telle que definie selon I'une quelconque 
des revendications 11 a 29. 
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